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(54) Bezeichnung: LAMTNATFUSSBODEN MTT TRITTSCHALLDAMPFUNG 



(57) Abstract: The invention relates to a floor covering as is frequently used in houses and apartments. The floor covering has on 
VO to underside a layer of thermoplastic material. This layer is connected in a fixed manner to the floor covering. The floor covering 

consists of wood, wood derivatives and/or synthetic materials. In order to produced said floor covering, the thermoplastic material 
^ is heated and applied, or rolled onto the underside of the floor covering. The latter exhibits excellent sound-proofing properties. 

^ (S 7 ) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Fufibodenbelag, wie ex in Hausem und Wohnungen vielfach verwendet wird. 

Der Fufibodenbelag weist auf seiner Unterseite eine Schicht aus thermoplastischem Material auf. Die Schicht ist f est mit dem FuB- 
O bodenbelag verbunden. Der Fufibodenbelag besteht aus Holz, HolzwericstofTen und/oder Kunststoffen. Zur Hers tell ung wird das 
^ thermoplastische Material erwarmt und auf die Unterseite des FuBbodenbelages aufgestrichen oder -gewalzL Der Fufibodenbelag 
^ weist sehr gute schalldampfende Eigenschaften auf. 
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Die Erfindung betrifft einen Fuftbodenbelag, wie er in 
HSusern und Wohnungen vielfach verwendet wird, sowie 
ein Herstellungsverfahren fur den Fufibodenbelag. 

5 Ein starrer Fufibodenbelag kann aus Holz, 

Holzwerkstoffen und/oder aus Kunststoff bestehen. 
Bekannt sind u. a. Laminatf ufiboden, die aus einzelnen 
Paneelen zusammengesetzt sind und schwimmend verlegt 
werden. Ein einzelnes Paneel besteht beispielsweise aus 
10 einer HDF-Tragerplatte sowie einer hierauf 

aufgebrachten Laminatschicht, die u. a, fur das 
Aussehen des Fufibodens verantwortlich ist. 

Bewegen sich Personen in einem Raum, der mit starren 
Fuflbodenpaneelen ausgestattet ist, so ist die 
Gerauschentwicklung deutlich grdfier als bei Raumen, die 
mit Teppichen oder elastischen Bodenbelagen wie PVC 
ausgelegt sind. Die Gerauschentwicklung beruht auf 
Reflektionen von Stofiwellen, die beim Begehen in den 
Boden eingeleitet werden. Das Amplitudenspektrum der 
Stofi- bzw. Schallwellen hangt von den Grenzen Raum - 
Boden, Boden - Untergrund sowie von der Dampfung in den 
verschiedenen Schichten ab. Die Gerauschentwicklung ist 
dann besonders grofi, wenn zwischen zwei Schichten, also 
z. B. zwischen dem Laminatf ufiboden und dem darunter 
befindlichen Estrich eine Luftschicht verbleibt. 

Um die Gerauschentwicklung beim Begehen herabzusetzen, 
werden verschiedene mattenf ormige Materialien wie 
30 Noppaschaum, Kork, polymergebundene Matten aus Altgummi 
und Kork, Wellpappe oder weiche Holzf aservliese als 
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Unterlage unter einem starren Bodenbelag oberhalb des 
Estrichs eingesetzt. Die hierdurch erzielbare 
schalldampfende Wirkung ist jedoch unbef riedigend. 
Daher wurde bereits versucht, die genannten 
5 mattenformigen Materialien direkt auf der 

Bodenruckseite eines starren FufJbodenbelages, also z. 
B. auf den Boden einer FuJibodenpaneele zu kleben. 
Nachteilhaft muft hierfur ein hoher technischer Aufwand 
betrieben werden. Folglich sind die Kosten hoch. 
10 Insgesamt ist die erreichte Schallreduzierung im 
Verh£ltnis zum technischen Aufwand unbef riedigend. 

So ist aus der Druckschrift DE 196 20 987 CI eine 
Dammfolie bekannt, die mit einem Klebestreif en 
15 ausgerustet ist. Es ist vorgesehen, die Dammfolie auf 
der Unterseite eines starren Fufibodenbelages 
aufzukleben, um so eine Gerauschentwicklung beim 
Begehen des FuAbodens herabzusetzen . 

20 Aus der Druckschricht DE 43 29 766 Al ist bekannt, 

einen polymeren Werkstoff zur Trittschalldaromung eines 
Bodens vorzusehen. 

Gemiifl der Druckschrift DE 38 35 638 Al wird ein 
25 Dammaterial aus expandierf ahigem Polystyrol als 

Dammschicht bei starren FuBbodenbelagen eingesetzt. 

Gegenuber dem vorgenannten Stand der Technik ist es 
Aufgabe der Erfindung, einen Fuflbodenbelag zu schaffen, 
30 der uber gute schalldampfende Eigenschaf ten verfiigt, 
ohne hierfur einen unangemessen hohen technischen 
Aufwand betreiben zu mussen. Aufgabe der Erfindung ist 
ferner die Schaffung eines Verfahrens, mit dem der 
erfindungsgemaBe FuBbodenbelag auf einfache Weise 
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hergestellt werden kann. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen 
Fuflbodenbelag mit den Merkmalen des ersten Anspruches 
5 geldst. Ein Verfahren zur Herstellung des 

Fulibodenbelages weist die Merkmale des ersten 
Nebenanspruches auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
ergeben sich aus den nachgeordneten Anspruchen. 

10 Der Fufibodenbelag nach Anspruch 1 weist auf seiner 

Unterseite eine Schicht aus thermoplastischem Material 
auf. Die Schicht ist fest mit dem Fufibodenbelag 
verbunden. Der Fufibodenbelag besteht aus Holz, 
Holzwerkstoffen und / oder Kunststof fen. 

15 

Thermoplastisches Material ist ein solches, welches 
sich bei Oberschreiten einer materialabhangigen 
Temperatur erweicht und fliefifahig wird. In diesem 
Zustand ist das Material verformbar und kann auf die 
20 Unterseite des Fulibodenbelages durch Streichen oder 
Aufwalzen aufgebracht und so im Sinne der Erfindung 
fest mit dem Fufibodenbelag verbunden werden. 

Wird die vorgenannte Temperatur unterschritten, so 
25 verfestigt sich das Material, und es treten die 

plastisch/ elastischen Eigenschaf ten in Erscheinung. 

Die vorgenannten Eigenschaften des thermoplastischen 
Materials ermoglichen es, dieses bei erhohten 
30 Temperaturen mit der Unterseite des starren 

Fulibodenbelages durch Aufstreichen oder Aufwalzen fest 
zu verbinden. Durch die feste Verbindung werden die 
Schallwellen direkt in die schalldampf ende Schicht ohne 
Reflexion an der Grerizschicht iibertragen. Damit 
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entfallt eine wesentliche Ursache fur eine fehlende 
Schalldampfung, die bei Fufiboden gemafi eingangs 
genanntem Stand der Technik problematisch ist. Es 

resultiert eine wesentlich verbesserte Schalldampfung. 

5 . 

Da das Material lediglich erwarmt und aufgestrichen 
Oder aufgewalzt werden mufl, ist die Herstellung 
einfach. Ein hoher technischer Aufwand mufi somit nicht 
betrieben werden. 

10 

Die Erfindung kann grundsatzlich bei jederti 
Fuflbodenbelag angewendet werden. Das erf indungsgemafle 
Problem tritt jedoch insbesondere bei starren 
Fuflbodenbelagen wie Laminat oder Parkett auf. Ein 
15 starrer Fuflbodenbelag besteht in der Regel aus Holz, 
Holzwerkstof fen und/oder aus Kunststoff. 

Als zweckmaflig hat sich eine Starke von wenigstens 
0,1 mm der schaildampf enden Schicht ergeben. Bei einer 
20 Starke von 5 mm der schaildampf enden Schicht aus 
thermoplastischem Material steht der erf orderliche 
Materialaufwand in einem wirtschaf tlichen Verhaltnis 
zum erzielbaren Effekt. In Versuchen hat sich eine 
Starke von 0,7 mm als vorteilhaft herausgestellt . 

25 

Selbstverstandlich ist die geeignetste Schichtdicke 
materialabhangig. Im jeweiligen Einzelfall variiert 
diese also. 

30 Als thermoplastisches Material werden insbesondere 
Polymerisate oder Copolymerisate vorgesehen. Zu 
bevorzugen sind solche Polymerisate oder 
Copolymerisate, die im Raumtemperaturbereich ein 
ausgepragtes physikalisches Relaxationsverhalten 
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zeigen. Beispiele fur thermoplastische Polymere mit 
ausgepragtem physikalischen Relaxationsverhalten im 
Raumtemperaturbereich sinci Polyvinylpropionat oder 
Polyvinylacetat. -Dagegen ist beispielsweise 

5 Polycarbonat mit seiner hohen Glastemperatur ein vollig 
ungeeignetes Material. Mefitechnisch zeigen geeignete 
Materialien beispielsweise bei der Darstellung des 
Torsionsmoduls in Abhangigkeit von der Temperatur im 
Verlustmodul tan 5 im Raumtemperaturbereich bzw. 

10 unmittelbar angrenzenden Temperaturbereichen ein 
ausgeprSgtes Maximum. Die physikalischen Grundlagen 
einschlieBlich beispielhaf ter Kurven enthalten 
Lehrbucher der Poiymerphysik wie beispielsweise: 
Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe Band 6, 

15 Kunststoffe 1 - Struktur und physikalisches Verhalten 
der Kunststoffe Kapitel 4; K. A. Wolf, Springer - 
Verlag 1962. 

Zeigt das Material ein ausgepragtes physikalisches 
20 Relaxationsverhalten im Raumtemperaturbereich, so wird 
eine besonders gute Dampfung erzielt, da besonders gut 
kinetische Energie in Warme umgewandelt wird. 

Beispiele fur Materialien, die ein besonders gutes 
25 Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zeigen, sind: 

Polyvinylformale, Polyvinylbutyrale, Polyvinylather, 
Polyisobutene Oder Copolymerisate wie z. B. 
Terpolymerisate aus Acrylnitrii, Butadien und Styrol 
30 (ABS), Copolymere aus Vinylchlorid und 2- 

Athylhexylacrylat, Copolymere aus Vinylacetat und 
Vinyllaurat oder auch Polymermischungen dieser Polymere 
auch unter Zusatz typischer Polymerweichmacher . 
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Ein weiter verbesserter schalldampfender EffeJct wird 
bewirkt, indem Polymerisaten oder Copolymerisaten 
FQllstoffe, insbesondere leichte organische Fullstoffe 
mit einer Dichte kleiner als 1 g/cm 3 wie zum Beispiel 
5 Holzmehl zugesetzt werden. Derartige Fullstoffe konnen 
bis zu 90 Masse-% zugesetzt werden. Vorteilhaft ist ein 
Zusatz von wenigstens 10 Masse-%. Insbesondere sollten 
30 Masse-% zugesetzt sein. 

10 In einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erfindung wird das thermoplastische Material so 
gewahlt, dafl es adhasive Eigenschaf ten aufweist. 
Adhasion ist ein polymertypischer Fachbegriff. Ein 
Beispiel fur ein Material, welches im Sinne der 

15 Erfindung adhasive Eigenschaf ten aufweist, sind 
thermoplastische Kautschuke. 

Wird das Material so gewahlt, dafl es adhasive 
Eigenschaften aufweist, so haftet es auf dem 

20 Fuflbodenuntergrund. Die Haftung wird vorzugsweise so 
ausgebildet, daB der Fuflbodenbelag ohne aufwendige 
technische Hilfsmittel wieder beseitigt werden kann. 
Eine Zwischenschicht (Luftschicht ) zwischen dem 
Fuiibodenuntergrund und der thermoplastischen Schicht 

25 wird so minimiert. Schall wird daher in weiter 
verbesserter Weise gedampft. 

Der anspruchsgemaBe FuBbodenbelag wird hergestellt, 
indem thermoplastisches Material so erwarmt wird, dafl 
30 es fliefifahig wird. Das erwarmte Material wird auf die 
Unterseite von Elementen des Fuflbodenbelages oder auf 
eine Tragerplatte fur einen solchen FuBbodenbelag 
aufgestrichen oder aufgewalzt. AnschlieBend werden die 
Fuflbodenelemente bzw. die Tragerplatte mit dem 
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aufgebrachten thermoplastischen Material abgekuhlt. 

Die Erfindung wird anhand des nachfolgenden 
Ausfuhrungsbeispieis nMher erlautert. Als starrer 
5 Fufibodenbelag ist eine FuJibodenpaneele im Format 1285 x 
185 x 8 mm vorgesehen. Diese besteht aus einer 0,8 mm 
star ken Hochdrucklaminat schicht , einer 

6,4 mm dicken HDF-Tragerplatte mit einer Dichte von 870 
kg/m 3 sowie einer 0,8 nun starken 

10 Hochdrucklaminatgegenzugschicht . Auf die 

Fufibodenpaneele wird mittels eines Streichaggregates 
auf der Paneelenriickseite eine thermoplastische Schicht 
aus einem Copolymer mit einer Temperatur von 150 °C 
aufgetragen. Das Copolymer besteht aus Vinylacetat mit 

15 einem AcrylsSureesteranteil von 12 Masse-%. Die Starke 
der aufgetragenen Schicht betragt 0,7 mm. 

In einem akustischen Versuchsraum wurde der Schallpegel 
beim Begehen einer verlegten Flache von 20 m 2 des 

20 erfindungsgemafi hergestellten Bodens im Vergleich zu 
einer unbehandelten Flache gemessen. Dem unbehandelten 
Boden wurde eine Noppaschaummatte aus Polyethylen in 
einer Starke von 3 mm unterlegt. Der beschichtete Boden 
wurde ohne zusatzliche DSmmaterialien verlegt. Im 

25 Ergebnis der Schallmessungen war fur den unbehandelten 
Boden im Mefiraum ein Schallpegel von 78 dB und fur den 
erfindungsgemaLB mit Schalldampfung ausgerusteten Boden 
ein Schallpegel von 67 dB bei gleicher mechanischer 
Anregung f estzustellen . Da gleichzeitig eine 

30 Frequenzverschiebung von hoheren zu tieferen Tonen 
stattfand, wurde der behandelte Boden als wesentlich 
leiser empfunden. 

St/ck 
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Anspriiche 



1. Fufibodenbelag mit einer Schicht, die mit der 
Unterseite des Fufibodenbelages fest verbunden ist 
und die aus thermoplastischem Material besteht. 

2. Fufibodenbelag nach Anspruch 1, bei dem die aus 
thermoplastischem Material bestehende Schicht 0,1 
bis 5 mm dick ist. 

3. Fufibodenbelag nach Anspruch 1 Oder 2, bei dem das 
thermoplastische Material ein ausgepragtes 
physikalisches Relaxationsverhalten bei 
Raumtemperatur zeigt. 

4. Fufibodenbelag nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem als 
thermoplastisches Material Polyvinyl! ormale, 
Polyvinylbutyrale, Polyvinylather, Polyisobutene, 
Copolymerisate wie Terpolymerisate aus Acrylnitril, 
Butadien und Styrol (ABS) , Copolymere aus 
Vinylchlorid und 2-Athylhexylacrylat, Copolymere aus 
Vinylacetat und Vinyllaurat oder Mischungen dieser 
Polymere, auch unter Zusatz typischer 
Polymerweichmacher, eingesetzt sind. 

5. Fufibodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem als thermoplastisches Material 
Polymerisate oder Copolymerisate mit Fullstoffen, 
vorzugsweise leichten organischen Stoffe vorgesehen 
sind . 

6. Fufibodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem ein thermoplastisches Material 
mit adhasiven Eigenschaf ten eingesetzt ist. 
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7 . Fufcbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem Laminat als Fufibodenbelag 

5 vorgesehen ist. 

8. Fuflbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem der Fuilbodenbelag aus Holz, 

10 Holzwerkstof fen und/ oder Kunststoff besteht. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Fufcbodenbelages nach 
einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem 
thermoplastisches Material erwarmt und auf die 

15 Unterseite eines Fulibodenbelages auf gestrichenen 
oder aufgewalzt wird. 



9 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intent flat Apportion Mo 

PCT/EP 99/08510 



A- CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 E04F15/20 B32B21/00 



Acoonftig to brtemafluiia] Patent Ctegriflcaion (fPC) or to both national daaarflcaflon and IPC 



BL relds searched 



IPC 7 E04F ^<*"^^^*^^<****> 



«ee*i>edcfterihan!TsniTK*na^ to the fcto searched 



BeotronJo data baaeocnsuted during the ftternatlonal search (name of data baee and, whoepiacdcal, search terms used) 



C DOCUMENTS 



TO BE RELEVANT 



Categoiy* Cftatkjn o< ckxxirient, wflh MoatJon, whem appelate, o< the rWwart poas^w 



Relevant to data Now 



WO 93 24295 A (TESCH GUENTER) 

9 December 1993 (1993-12-09) 

page 2, line 18 -page 7, line 16; figures 

1,2 

6B 2 024 907 A (NULLER L) 
16 January 1980 (1980-01-16) 
page 1, line 14 - line 22 
page 1, line 96 -page 3, line 11 



1,2,6-9 



1,6,8 



□ 



Rafter do oumon te are toted In the oonttaiattonofboxC. 



ID 



DaImA # i i i ■ rVi a ■■ ■■ *- - m -A- J k 

r wai tcmimj UMlllUeiS 819 *9C£G II 8fY)0X 



'SfreolaJ catego r ies of otted documents : 

B A* docuTientde tt^igfteoeneroJ state of fte art which b not 

considered to be of pedicular reJevanoo 
"E* eaiier document but pubtshed onor after the htemaScnaJ 

flkipdBto 

V docunentiahJchmay ft r o w doubts on prior** dafcnfe)or 
wMoh Is cited to establish fte pddeaicffio&of enoW 
ctsion crofter special reeeon (a* epecttecQ 

Xy QtocuTient refentngto an ocat otectoauna, use, exhttttonor 



1 later document published after the HemaflonaJ flrig date 
or priority date and rrth cc«M wflh fte appscailon but 
dted to understand fte prixtoto or theory undedyCngthe 



"P" dootment publahed prior to fte ttemaOoneJ flbig date but 
later than the priority date otabned 



"X - document o< portctiaf retevanoa; the datned twentfan 
cannot be considered novd or cannot be oon ri o ew d to 
toKtomtomtve^uhenltodocxwT^b) tofcenaJone 

"T document of peilk^ar relevancy D^c^ kwenflon 
cmstbeconsUeredtoftwolveenhvenflve step when the 
oVxxtrtertlsoornbtied^cfieornwfeab^ such docu- 
ments, such oornbftaflon betng obvJouatoa person skOed 
■1 fte art, 

document member of fte same patent faroty 



Date of fta actual complete of fte 

31 March 2000 



Date of mating of the MernafonaJ search report 

06/04/2000 



Name and matt* address of fte ISA 

European Patent Ofltos. PA 581BPatenfaai2 
K9.-2280HVR9s«9c 
TeL (431-70) 340-2040, Tx 31 651 epo rt, 
Fax (+31-70) 340^3016 



AuftoroDsd effloer 



Aylter, J 



FatTnPCT7!8AaiO(MGandeh»«0(JUyl9Q2) 





iRHni nl AppfioriBon No 

PCT/EP 99/08510 


Patent document 
cted h search report 


Kifjucaoon 
date 


Patent famly 
' memban^a) 


Pitotcatton 
date 



DE 


4217438 A 


02-12-1993 


DE 


4235530 A 


28-04-1994 


AT 


143448 T 


15-10-1996 


AT 


176190 T 


15-02-1999 


AT 


168068 T 


15-07-1998 


AT 


159452 T 


15-11-1997 


AT 


159453 T 


15-11-1997 


AU 


4317693 A 


30-12-1993 


AU 


4317893 A 


30-12-1993 


AU 


4317993 A 


30-12-1993 


AU 


4318093 A 


30-12-1993 


CA 


2114227 A 


09-12-1993 


CA 


2114248 A 


09-12-1993 


CA 


2114249 A 


09-12-1993 


CA 


2114428 A 


09-12-1993 


DE 


59303976 D 


31-10-1996 


0E 


59307572 D 


27-11-1997 


DE 


59307573 D 


27-11-1997 


DE 


59308745 D 


13-08-1998 


DE 


59309348 D 


11-03-1999 


WO 


9324719 A 


09-12-1993 


WO 


9324293 A 


09-12-1993 


wo 


9324308 A 


09-12-1993 


wo 


9324296 A 


09-12-1993 


EP 


0611408 A 


24-08-1994 


EP 


0611339 A 


24-08-1994 


EP 


0611342 A 


24-08-1994 


EP 


0611340 A 


24-08-1994 


EP 


0611341 A 


24-08-1994 


US 


5604025 A 


18-02-1997 


US 


5543193 A 


06-08-1996 



68 2024907 A 16-01-1980 NONE 



Para pchbasio (p—tirtywa) <Jtfy iseg 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



PCT/EP 99/08510 



A. KLA8SURZIERUNQ DCS ANMHIHJMQ8GEQEMSTANDE8 

IPK 7 E04F15/20 B32B2U00 



Nachdertnten^cnalenPalentMaa^ 



Rachewhtertei MndaatpriMBtoff (Mi 

IPK 7 E04F B32B 



ssyatonmd 



Recherche aberi^^ 



C. AL8 WESEMTUCH ANQE8EHEME UNTER1AGEN 



Kategorte" Be»**nung<WVerf*m**img.s^ 



Befr.AnepnjchNr. 



HO 93 24295 A (TESCH GUENTER) 
9. Dezenber 1993 (1993-12-09) 
Selte 2, Zelle 18 -Selte 7, Zelle 16; 
Abblldungen 1,2 

SB 2 024 907 A (NULLER L) 
16. Januar 1980 (1980-01-16) 
Selte 1, Zelle 14 - Zelle 22 
Selte 1, Zelle 96 -Selte 3, Zelle 11 



1,2,6-9 



1,6,8 



□ 



cfwMranafi 



'BeeondeteKategorienwnanoegebe^ : 

aoernfcrt atabeecndefabedeUsamanzuaehente 

"E" 5l^ j Doittn>en t <ia»Je^ efrtOT^ nachdem 
ww iwi g ao j ahM P v t rtfler i fl dM wortenht 

V VetMenffloh^dtooeelajiettatelnen ft taBtoan a pw ch 
edhehen aj bsacg oder dureh db da» VetflffenBehtfigadBftin etoer 
anderen fan fiecheitheitieikJit uauitoi VeroftanDoNng betogt wefder 
aoloderdfe &u» etero anderen beeanderan Giiojangegebentatfrife 
ausQcfQfvt^ 

V VeroflenflchungL <flaatehaufelnamfr*flche Offenfaanmi, 

T" VefOflertBctofl, dte vordam Intetnaflonaten AnroddedHfajn.afeernach 
dambeanapiurftenPitaifttta^^ 



T Spfitere Ve^ffaijfldaiig. dte nacn dam Htemalon^n AnrnddadaUm 
oderdam P rtotit B ad a l u m ^ affBitf L l t w o i U eii tat mi ndlder 
ArmeldmQrtcrrtlcoIkieitaaidemr^zun Vewtandnte deader 
Erthduigng^ 

"X" VerOffertOcrwg von beeonderer Bedeuting; dfo beanapnjchta Eftndmg 

^ttaerVw MergrtMq nfcttaJ anauoder am 

beniiend betracfttet warden 
^VerftferttortJigvonbeacnderw 

kannnlcht ate aUcmnd e itociw Tercet bcnAend bctrachtet 
weiden, warn do Veroffentfcrww nit e&ier oder mehraen anderen 
Vertflertfchuigen deeer KateootekiVeAMraflefamchlwMiflri 
dfee* VofcMxig Or etacn Fechroam rahetegendM 
*4" VertflenfflolwQL <f© Mlpjtod 



DaftindB>AbegWuB»e>d8f h teii «ioi^ 



31. Narz 2000 



06/04/2000 



i ■ iti i i rv ■ atrni ■ill jfi — I* 

nan ira nsonnniiiBi u 

Eurcv«»^P8l)BntiratPA6818P84enflBan^ 
NL-2280HVR)s»9c 
Tet (431-70) 34(WO*a T*. 31 661 apo rf. 
Fax (431-70) 340-3016 



Aylter, J 



Rvatta9FCT/BAatO(BaB2)frMI 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

An B abeniuVei^MJMi tf ai,<gen>aea^f^ta<tenMeg«^ 



■men .ulesAMenzcldien 

PCT/EP 99/08510 



toil 

angefQhrtee Patentdokument 



Datum der 
Verflfferrfflchung 



Mlgned(w)der 
Patentfairrila 



Datum der 
VerMentMtung 



WO 9324295 



09-12-1993 



DE 

DE 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AU 

AU 

AU 

AU 

CA 

CA 

CA 

CA 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

WO 

WO 

WO 

WO 

EP 

EP 

EP 

EP 

EP 

US 

US 



4217438 
4235530 
143448 
176190 
168068 
159452 
159453 
4317693 
4317893 
4317993 
4318093 
2114227 
2114248 
2114249 
2114428 
59303976 
59307572 
59307573 
59308745 
59309348 
9324719 
9324293 
9324308 
9324296 
0611408 
0611339 
0611342 
0611340 
0611341 
5604025 
5543193 



A 

A 

T 

T 

T 

T 

T 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

D 

D 

D 

D 

D 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



02-12-1993 
28-04-1994 
15-10-1996 
15-02-1999 
15-07-1998 
15-11-1997 
15-11-1997 
30-12-1993 
30-12-1993 
30-12-1993 

30- 12-1993 
09-12-1993 
09-12-1993 
09-12-1993 
09-12-1993 

31- 10-1996 
27-11-1997 
27-11-1997 
13-08-1998 
11-03-1999 
09-12-1993 
09-12-1993 
09-12-1993 
09-12-1993 
24-08-1994 
24-08-1994 
24-08-1994 
24-08-1994 
24-08-1994 
18-02-1997 
06-08-1996 



6B 2024907 



16-01-1980 



KEINE 



ftmtfca PCnsM»0(Artang MMn*HU IMS) 



